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Pa tent anspruch 

Verfahren zur Additionsvulkanisation von Po lyme thyl vinyl silo- 
xan, dadurch gekennzeichnet, daA 

Polymethylvinylsiloxane, enthaltend von 0,2 bis 10 Mol-X von 
CH 3 (CH 2 =CH)0Si-Gruppen # der Einwirkung von Siliziurahydridver- 
bindungen, wie z.B. Alkylhydrogensilanon, Alkylhydrogenpoljr- 
siloxanen, oder cyclischen Alkylhydrogenpolysiloxaneh rnit nin- 
destens zwei Wasserstof f atomen im Molekul in Anwesenhcit von 
Rhodium-Triacetylacetonat als Katalysator unterworfen werderu 
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Beschreibung 



Bisher ist es bexannt, bei der Additionsvulkanisation von. Si- 
likonkautschuk als Katalysator Platin in Metallform, Hexa- 
chlorplatin(IV)-saure und veitere verschiedene, insbesondere 
Komplexverbindungen von Platin anzuwenden. Dazu gehoren bei- 
spielsveise ein Koinplex von Platin rait Olefinen, mit Cyclo- 
hexan, mit Styrol oder Pyridin (Pomeranceva M.G., Beljakova 
Z V., Golubcov S.A. und Svarc M.S.: Polutschenye karbofunkcial- 
nych'organosilanov po reakcii prisojedinenija - NIXTI Moskva, 
1971; US-PS-3 723 497, 3 732 330, 3 516 946/ 3 862 081). 
Platin und dessen Verbindungen, insbesondere Hexachlorplatin- 
(IV)-sSure sind Katalysatoren, die zvar eine hphe Ausbeute 
der Produkte der Additions- bzw. Hydrosilylierungs-Reaktion 
bieten. welche jedoch auch Nachteile aufyeisen, vie z.B. 
Empfindlichkeit gegen Katalysatorgifte, Erregung der Neben- 
reaktionen und' Notwendigkeit. Inhibitoren beim Aufbewahren 
von Kautschukgemischen bei Raumtemperatur einzusetzen. 

Das vorliegende erf indungsg'emafie Verfahren soil die oben er- 
wahnten 'Nachteile des Standes der Technik ausschalten. Der 
Erfihdung liegt also die Aufgabe zugrunde, ein verbessertes 
verfahren zur Additionsvulkanisation von Polymethylvinylsi- 
loxan zu schaffen. 

Erfindungsgemaft wird diese Aufgabe so gelost, dafi Polymethyl- 
vinylsiloxane, enthaltend von 0.2 bis lO Mol-X von 
CH,(CH 2 =CH)OSi-Gruppen, einer Einwirkung von siliz iumhydrid- 
verbindungen, wie z.B. Alkylhydrogensilanen. Alkylhydrogen- 
polysiloxanen oder cyclischen Alkylhydrogenpolysiloxanen mit 
mindestens zwei Wasserstof fatomen im Molekul in Anwesenheit 
von Rhodium-Triacetylacetonat als Katalysator unterworfen ver- 
den. Bevorzugte Verbindungen besitzen im Alkylrest 1 bis 6 
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Gev/ichtsubnahme nach Alte- 

rung (2O0°C - 500 Stunden), 1,2 %. 

Beispiel 2 

Polymethylvinylsiloxane mit O, 2 Mol-*-igem, 1, 4 . Mol-%-igem 
und 3,5 Moi-%-igem Gehal-t von Vinyleinheiteri und dem Fullmit- 
telgehalt wie im Beispiel 1 wurden in Anwesenheit von Rhodium- 
Acetylacetonat von gleicher Konzentration wie im Beispiel 1 und 
beim VerhSltnis von H:Vi = 0,65 vulkanisiert Zum Vergleich 
wurdo die Vulkanisa tion dieser Polysiloxane mittels Dicumyl- 
peroxid und 2, 4-Dichlorbenzoylperoxid vorgenommen. 
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Addn. vulcanisation of polymethyl vinyls iloxane (I) contg. 0.2-10 mole-% 
Me (CH2=CH)OSi gps. involves the action of Si hydride cpds. (II), e.g.. 
alkyl hydrogeno silanes or (cyclic) alkyl hydrogeno polysiloxanes with 
min. 2 H atoms in the xnol. in the presence of Rh triacetyi-acetonate (III) 
as catalyst. 

The rubber mix can be kept at room temp, for at least 2 months 
without the use of inhibitors and ensures the formation of a good rubber 
skeleton. Unlike catalysts based on Pt, (III) is not detrimental to the 
ageing of the vulcanisate. Since (III) is readily soluble, e.g. in 
acetone, benzene or toluene, it can be incorporated in the mix without 
difficulty. 
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